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* (57) Abstract: The invention concerns an integrated magnetostatic wave device comprising a substrate (1), a conductive ferromag- 
vjj netic thin film (2) arranged on the substrate (1), a first transducer antenna (10) for receiving microwave electric signals, arranged 
^ parallel to said ferromagnetic thin film (2) proximate thereto to generate in said material, through inductive coupling, magnetostatic 
waves or spin waves, and a second transducer antenna (20) for transmitting microwave electric signals, arranged parallel to said 
If) ferromagnetic thin film (2) proximate thereto to be inductively coupled and deliver microwave electric signals when a magnetostatic 
I***, wave reaches the ferromagnetic thin film (2) said second antenna (10) being located on the same side of the ferromagnetic thin film 
O (2) as the first antenna (10) substantially coplanar thereto. 

^ (57) Abrege : Le dispositif int£gr6 a ondes magn&ostatiques comprend un substrat (1), un film mince ferromagnStique (2) conduc- 
^ teur dispose sur le substrat (1), une premiere antenne transductrice (10) de reception de signaux 61ectriques hyperfrequences, disposee 
O parallelement audit film mince ferromagn&ique (2) a proximite de celui-ci pour creer dans ce materiau, par couplage inductif, des 
ondes magn£tostatiques ou des ondes de spin, et une deuxieme antenne transductrice (20) demission de signaux electriques hyper- 
frequences, disposee parallelement audit film mince ferromagn6tique (2) a proximity de celui-ci pour etre couplee inductivement et 
deiivrer des signaux electriques hyperfrequences lors de l'arrivee d'une onde magn£tostatique dans le film mince ferromagn6tique 
^ (2), ladite deuxieme antenne (20) etant situee du meme cote" du film mince ferromagn6tique (2) que la premiere antenne ( 10) de facon 
^ essentiellement coplanaire 6 cette derniere. 
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Dispositif a o ndes magnetostatiques base sur des films minces 
metalliques, procede de fabrication et applicati on a des dispositifs de 
traitement de sianaux hyperfr equences 

5 

La presente invention concerne les dispositifs a ondes 
magnetostatiques, leur procede de fabrication et leurs applications a des 
dispositifs de traitement de signaux hyperfrequences. 

On connait deja divers dispositifs a ondes magnetostatiques 

10 utilisant des couches epaisses d'un materiau isolant ferrimagnetique a tres 
faibles pertes tel que le monocristal de grenat d'yttrium et de fer Y 3 Fe50i 2 
(en abrege, YIG) qui est lui-m§me forme par epitaxie en phase liquide sur 
un substrat non magnetique tel qu'un grenat de gadolinium et de gallium 
Gd 3 Ga 5 0i2 (en abrege, GGG). 

15 De tels dispositifs connus a ondes magnetostatiques sont decrits 

par exemple dans le document de Waguih S. Ishak intitule "Magnetostatic 
Wave Technology: A Review", Proceedings of the IEEE, Vol. 76, No. 2, 
Fevrier 1988. 

Ces dispositifs a YIG ne sont pas facilement integrates a un 
20 substrat semiconducteur et leur realisation materielle est tres delicate et 
couteuse. lis sont a couche epaisse, de I'ordre de 5 urn. Le materiau etant 
a faible relaxation, les composants hyperfrequences qu'ils permettent de 
realiser ont une attenuation relativement faible, environ 20 db. En outre, 
la commutation est limitee autour de la milliseconde en raison de leur 
25 taille. 

On connait encore divers dispositifs a ondes magnetostatiques 
utilisant des ferrites, comme cela est indique par exemple dans rarticle de 
Martha Pardavi-Morvath, intitule "Microwave application of soft ferrites", 
paru dans le Journal of Magnetism and Magnetic Materials 215-216 
30 (2000), pages 171-183. 

Toutefois, les dispositifs de ce type ne se present pas non plus a 
une integration aisee, presentment des couches de materiau 
ferrimagnetique epaisses, de I'ordre du millimetre. 

On connaTt encore par le brevet US 4 853 660 des dispositifs 
35 hyperfrequences integrates comportant un film de materiau 
ferromagnetique metallique dispose sur un substrat dielectrique. 
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Toutefois, selon ce document, il est prevu un seul element d'entree-sortie 
constitue par ruban amagnetique coupl^ a un ruban ferromagnetique. 
L'attenuation d'ondes hyperfrequences se propageant le long de ce ruban 
est considerablement augmentee lorsque la materiau ferromagnetique 
5 satisfait la condition de resonance ferromagnetique (ici une resonance 
uniforme). Toutefois, I'existence d'un seul element d'entree-sortie limite 
fortement les applications d'un tel dispositif. 

La presente invention vise a remedier aux inconvenients des 
dispositifs precites et a permettre de realiser des dispositifs a ondes 
10 magnetostatiques facilement integrates sur des substrats semi- 
conducteurs selon les processus de fabrication de la microelectronique et 
permettant de travailler a des frequences de travail plus elevees que les 
dispositifs a YIG. 

L'invention vise encore a permettre la fabrication de differents types 

15 de dispositifs fonctionnels hyperfrequences ayant des performances 
satisfaisantes, tout en presentant un encombrement et un coOt reduits. 

Ces buts sont atteints conformement a l'invention grace a un 
dispositif integre a ondes magnetostatiques, caracterise en ce qu'il 
comprend un substrat, un film mince ferromagnetique conducteur, 

20 d'^paisseur (e) comprise entre environ 250 et 450 nanometres, et de 
preference de I'ordre de 300 nanometres, ce film mince etant dispose sur 
ledit substrat, une premiere antenne transductrice de reception de signaux 
electriques hyperfrequences, disposee parallelement audit film mince 
ferromagnetique a proximite de celui-ci pour creer dans ce materiau, par 

25 couplage inductif, des ondes magnetostatiques ou des ondes de spin, et 
une deuxieme antenne transductrice d'emission de signaux electriques 
hyperfrequences, disposee parallelement audit film mince ferromagnetique 
a proximite de celui-ci pour etre couplee inductivement et delivrer des 
signaux electriques hyperfrequences lors de I'arrivee d'une onde 

30 magnetostatique dans le film mince ferromagnetique, ladite deuxieme 
antenne etant situee du m§me c6te du film mince ferromagnetique que la 
premiere antenne de facon essentiellement coplanaire a cette derniere. 

Le film mince ferromagnetique est de preference en un alliage 
magn&ique dont I'aimantation a saturation est superieure ou egale a 0,6T. 

35 Le film mince ferromagnetique est avantageusement en un alliage 

magnetique tres doux tel que Ni 8 o Fe2o. 
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Le film mince ferromagnetique presents une largeur (L) de I'ordre 
de quelques dizaines de micrometres. 

La distance (e3> entre d'une part les premiere et deuxieme 
5 antennes transductrices et d'autre part le film mince ferromagnetique est 
de I'ordre de quelques dizaines a quelques centaines de nanometres. 

La distance d'ecartement (D) entre les premiere et deuxieme 
antennes transductrices est comprise entre environ 30 et 100 micrometres 
et de preference voisine de 40 micrometres. 
10 Les premiere et deuxieme antennes transductrices peuvent 

comprendre une 3me centrale et deux conducteurs lateraux de masse 
paralleles a Time centrale et situes sans contact de part et d'autre de 
celle-ci. 

L'ame centrale presente une largeur de i'ordre de quelques 
15 micrometres. 

Chacune des premiere et deuxieme antennes transductrices s'etend 
sur toute la largeur (L) du film mince ferromagnetique et occupe dans le 
sens longitudinal de ce film un espace dont la largeur est inferieure a 
ladite distance d'ecartement (D) et peut etre compris entre environ 10 et 
20 60 micrometres. 

Selon un mode de realisation particulier, I'une au moins des 
premiere et deuxieme antennes transductrices presente une forme de 
serpentin avec une succession de branches s'etendant dans le sens de la 
largeur (L) du film mince ferromagnetique. 
25 La frequence des ondes hypetfrequences peut etre comprise entre 

environ 1 GHz et 100 GHz. 

Le dispositif selon Pinvention realise de fagon integree peut 
comprendre un substrat semiconducteur. 

Selon un mode de realisation particulier qui permet la mesure des 
30 pertes et d'en deduire la relaxation magnetique, le dispositif comprend 
une troisieme antenne transductrice disposee parallelement audit film 
mince ferromagnetique a proximite de celui-ci pour €tre couplee 
inductivement et delivrer des signaux electriques hyperfrequences lors de 
I'arrivee d'une onde magnetostatique dans le film mince ferromagnetique, 
35 ladite troisieme antenne etant situee du meme c6te du film mince 
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ferromagnetique que les premiere et deuxieme antennes en etant 
interposee entre celles-ci de fagon coplanaire. 

Le dispositif selon I'invention peut etre applique a un attenuateur ou 
un commutateur commandable par un courant et dans ce cas comprend 
5 en outre des premiers moyens d'application d'un champ magnetique (Ha) 
transversal dans le sens de la largeur (L) du film mince ferromagnetique, 
des seconds moyens d'application d'un champ magnetique (H B ) 
longitudinal dans le sens de la longueur du film mince ferromagnetique et 
des moyens de commande d'au moins I'un des premiers et deuxiemes 

10 moyens d'application d'un champ magnetique pour modifier selectivement 
les caracteristiques du champ magnetique resultant (H R ) agissant sur le 
film mince ferromagnetique. 

Le dispositif selon I'invention peut encore etre appliqu£ a un 
isolateur ou un circulateur (auquel cas au moins une troisieme antenne 

15 transductrice est ajoutee). Le dispositif comprend alors des moyens pour 
orienter un champ magnetique applique au film mince ferromagnetique de 
telle maniere qu'il y ait non reciprocite des premiere et deuxieme antennes 
transductrices, un signal d'ondes magnetostatiques n'etant transmis de 
fagon significative que de la premiere antenne vers la seconde antenne. 

20 Cette non-reciprocite peut etre en particulier obtenue lorsque le champ est 
applique dans le plan du film, perpendiculairement a la direction de 
propagation des ondes (configuration dite des ondes magnetostatiques de 
surface). 

Le dispositif selon I'invention peut egalement comprendre un film 
25 mince ferromagnetique conducteur en un materiau presentant par 

anisotropic cubique plusieurs etats stables et un tel dispositif peut etre 

applique a un commutateur commandable par un courant, des moyens 

etant prevus pour appliquer des impulsions de champ magnetique afin de 

faire basculer le film mince d'un etat stable a I'autre. 
30 Ainsi la presente invention permet de realiser des composants 

hyperfrequences pour telecommunications, qui sont a la fois integrates, a 

hautes performances et de faible coQt. 

L'invention permet ainsi de realiser par exemple des commutateurs 

integrates aux performances en commutation ameltorees, avec une 
35 attenuation de I'ordre de 40 a 50 dB lorsque I'interrupteur est ouvert et un 

temps de basculement de I'ordre de la nanoseconde. De tels 



WO 2004/040756 PCT/FR2003/003180 



commutateurs peuvent aussi etre utilises en tant qu'attenuateurs compte 
tenu de I'etendue de la plage d'attenuation. 

Dans cette application, I'invention exploite le caractere de non 
reciprocity de la propagation de certaines ondes magnetostatiques. Pour 
5 une certaine orientation du champ magnetique applique au film 
ferromagnetique, le signal se transmet de la premiere antenne vers la 
deuxieme antenne, mais se trouve affaibli d'un facteur pouvant atteindre 
20 dB dans le sens inverse de la deuxieme antenne vers la premiere 
antenne. Ceci permet de realiser des isolateurs et des circulateurs de coQt 

10 bien inferieur aux dispositifs du meme type realises en technologie YIG. 

Au contraire des dispositifs utilisant des isolants tels que le YIG, les 
dispositifs selon I'invention, par le caractere metallique du film 
ferromagnetique, peuvent §tre concus de maniere a beneficier de I'effet 
de peau de ce film et peuvent en tirer profit grace a la mise en ceuvre d'au 

15 moins deux antennes. Au-dela de la profondeur de peau, I'epaisseur du 
materiau se comporte comme un miroir qui canalise les ondes en surface. 
Lorsqu'elles parcourent le film ferromagnetique de la deuxieme antenne 
vers la premiere antenne, les ondes sont de meme canalisees sur la 
surface opposee aux antennes et ne se melangent aucunement aux ondes 

20 circulant sur la surface en regard des antennes. 

La nature metallique du materiau ferromagnetique se traduit par 
une tres forte attenuation, principalement due aux electrons. Ceci est un 
desavantage lorsque les distances de propagation sont elevees, mais n'en 
n'est plus un si elles sont tres courtes. Les faibles dimensions du dispositif 

25 sont ainsi particulierement adaptees aux fortes deperditions d'energie du 
materiau. 

Des dispositifs a ondes magnetostatiques selon I'invention, qui 
peuvent etre places dans des regimes de fort couplage et de forte non- 
reciprocite, sont ainsi aptes a une fabrication sous la forme de dispositifs 
30 totalement integres d'une centaine de micrometres de c6te avec des 
pertes d'insertion de quelques decibels et une selectivity d'au moins une 
vingtaine de decibels. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention ressortiront de 
la description suivante de modes particuliers de realisation, donnes a titre 
35 d'exemples, en reference aux dessins annexes, sur lesquels : 
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- la Figure 1 est une vue schematique de dessus montrant un 
exemple de realisation d'un dispositif a ondes magnetostatiques selon 
I'invention avec un film ferromagnetique conducteur et deux antennes 
transductrices coplanaires, 

5 - la Figure 2 est une vue en coupe selon la ligne II-II de la Figure 1, 

- la Figure 3 est une vue de dessus d'un exemple d'antenne 
utilisable dans le cadre du dispositif selon I'invention, 

- la Figure 4 est une vue schematique de dessus d'un exemple de 
dispositif a ondes magnetostatiques a trois antennes permettant 

10 notamment d'evaluer des pertes et de caractenser la relaxation des ondes, 

- la Figure 5 est une vue schematique d'un exemple d'application du 
dispositif selon I'invention a un attenuateur commandable par un courant, 

- la Figure 6 est une vue schematique de dessus d'un exemple 
d'application du dispositif selon I'invention a un circulateur a champ 

IS magnetique radial et dans le plan du circulateur, 

- les Figures 7A a 7J illustrent differentes etapes d'un exemple de 
precede de fabrication d'echantillons integres de motifs magnetiques et 
d'antennes pouvant constituer des elements des dispositifs selon 
I'invention, 

20 - la Figure 8 est un ensemble de courbes donnant la dispersion d'un 

materiau magnetique pour plusieurs modes de propagation, et 

- la Figure 9 est un ensemble de courbes donnant la transmission 
des ondes magnetostatiques en fonction de la distance entre antennes. 

Selon une caracteristique essentielle de la presente invention, il est 
25 mis en ceuvre un film mince 2 de materiau ferromagnetique conducteur 
(Figures 1 et 2). 

On peut avantageusement utiliser un film de permalloy Ni 8 o Fe 2 o qui 
est un alliage magnetique tres doux ayant une aimantation a saturation de 
I'ordre de 1 T. Toutefois, en fonction des applications, d'autres materiaux 
30 ferromagnetiques metalliques pourraient etre utilises, tels que par 
exemple du fer epitaxial qui presente des pertes un peu moins 
importantes. 

Plus generalement, I'invention est applicable a tous les materiaux 
ferromagnetiques conducteurs ; toutefois en pratique, son fonctionnement 
35 n'est satisfaisant que lorsque le materiau ferromagnetique utilise possede 
une aimantation a saturation superieure ou egale a 0,6 T. II est 
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avantageux d'utiliser les materiaux dont 1'aimantation a saturation est la 
plus elevee possible. Des tests de fonctionnement ont notamment ete 
realises avec du fer pur a 2,2 T et du cobalt pur a 1,7 T. Les alliages de 
ces metaux sont bien adaptes a I'invention. 
5 Dans le cas de materiaux metalliques, I'amortissement s'avere 

toujours plus eleve que dans le YIG, ce qui est generalement attribue au 
caractere itinerant des electrons. 

Ainsi, dans un echantillon metallique, les champs electro- 
magnetiques haute frequence sont ecrantes par les electrons de 

10 conduction sur une distance egale a la profondeur de peau. Le mode de 
resonance correspondant a un caractere evanescent dans la direction 
normale a la couche et il est decrit par un vecteur d'onde krouc ayant une 
composante imaginaire non nulle. Les courants de Foucault peuvent 
egalement contribuer a ramortissement d'une onde se propageant le long 

15 de la surface de Pechantillon, ^influence de ces courants de Foucault etant 
particulierement grande si I'epaisseur du film, la longueur d'onde de 
I'onde magnetostatique et la profondeur de peau sont du meme ordre de 
grandeur. 

On notera egalement qu'a une echelle plus microscopique, le 

20 caractere itinerant des electrons se traduit par des processus de diffusion 
electron-mag nons par les ondes de spin qui n'existent pas dans les 
isolants et augmentent la relaxation. 

L'utilisation du permalloy comme film mince ferromagnetique 
presente des avantages interessants. Ce materiau est en effet un alliage 

25 de nickel et de fer qui presentent des magnetostrictions non nulles et 
opposees. Pour un melange contenant environ 20% de fer, les 
contributions magnetostrictives des deux elements se compensent. II est 
produit en outre un phenomene similaire pour Panisotropie magne- 
tocristalline. Ces proprietes presentent un avantage pratique important 

30 sauf precautions particulieres, les materiaux fabriques sont en effets 
polycristallins ne presentant ni anisotropie, ni magnetostriction (materiau 
dit "doux"), de sorte que le permalloy a des proprietes presque ideales 
meme sous forme polycristalline. 

Des films minces de permalloy peuvent §tre obtenus par des 

35 techniques de depot par pulverisation et presentent des proprietes tres 
voisines de celles du permalloy massif. 
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Un film mince 2 peut §tre depose sur un substrat (Figure 2) 
pouvant itre par exemple en verre ou en silicium. II se prete tout a fait a 
des depots sur des substrats semiconducteurs utilises dans le cadre des 
techniques de la microelectronique. 
5 Comme on peut le voir sur les Figures 1 et 2, un dispositif selon 

I'invention comprend deux antennes transductrices coplanaires 10, 20 
situees a proximite du film mince ferromagnetique 2 parallelement a celui- 
ci de maniere a itre couplees inductivement a ce dernier. 

Chaque antenne 10, 20 est situee a une faible distance e 3 de la 
10 meme face du film ferromagnetique 2. 

Chaque antenne 10, 20 est disposee transversalement par rapport 
au film ferromagnetique 2 et s'etend sur toute la largeur de ce dernier. 
Elle presente ainsi une longueur au moins egale a la largeur L du film 2. 
La deuxieme antenne 20 d'emission delivre des signaux electriques 
15 hyperfrequences lors de I'arrivee d'une onde magnetostatique dans le 
film 2. 

Les ondes hyperfrequences appliquees a I'antenne 10 et emises par 
I'antenne 20 peuvent se situer dans un domaine de frequences comprises 
entre 1 GHz et 20 GHz et etre par exemple de I'ordre de 8 GHz mais 

20 peuvent aussi §tre comprises dans un domaine de frequences plus elevees 
comprises entre 20 GHz et 100 GHz. 

Les antennes 10, 20 representees sur les Figures 1 et 2, ainsi que 
sur I'exemple particulier de la Figure 3, sont du type guide d'onde 
coplanaire a plan de masse interrompu. 

25 Si Ton considere le cas de la Figure 3 qui represente une antenne 

avec une seule branche transversale, on voit que sa realisation coplanaire 
facilite la realisation puisqu'elle n'implique pas d'etapes de lithographie 
supplementaires comme ce serait le cas avec des antennes comportant un 
conducteur de masse situe dans un plan different de celui de l'§me 

30 centrale. 

L'antenne 10 representee sur la Figure 3 presente une configuration 
symetrique du guide d'onde coplanaire avec un plan de masse 32, 33 situe 
de part et d'autre du conducteur central 32, mais une telle configuration 
n'est pas obligatoire. Par ailleurs, les dimensions des conducteurs du plan 
35 de masse 32, 33 ont ete limitees pour eviter que les ondes de spin ne se 
propagent sous un vaste plan metallique. Une extremite de I'antenne est 
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munie d'un court-circuit 34 tandis que Tame centrale 31 et les conducteurs 
lateraux du plan de masse 32, 33 sont prolonged a I'autre extr^mite par 
des pistes plus larges 35a, 36a, 37a de liaison a des plots de connexion 
35, 36, 37. 

5 La largeur L du film mince ferromagnetique peut §tre comprise 

entre quelques dizaines et quelques centaines de micrometres. La largeur 
L peut ainsi %tre typiquement egale a 100 urn. 

La distance e3 de couplage entre d'une part les antennes 
transductrices 10, 20 et d'autre part le film mince 2 peut etre de I'ordre de 
10 quelques dizaines de nanometres a quelques centaines de nanometres et 
par exemple typiquement de 100 nanometres. 

L'epaisseur eio, 20 des elements composant les antennes 10, 20 
peut etre par exemple de I'ordre de 500 nanometres. 

L'ame centrale 31 des antennes 10, 20 peut comprendre une 
15 largeur d w de I'ordre de quelques micrometres, par exemple 3,5 ou 4 \ixr\. 

La largeur des conducteurs lateraux de masse 32, 33 n'est pas 
critique. A titre d'exemple, la distance du entre les faces internes des 
conducteurs de masse 32, 33 peut etre de I'ordre de 8,5 \im tandis que la 
distance du entre les faces externes des conducteurs de masse 32, 30 
20 peut §tre de I'ordre de 12,5 urn. 

Chaque antenne 10, 20 peut s'etendre sur une longueur L i0 
legerement superieure a la largeur L du film 2. 

La distance d'ecartement D (Figure 1) entre les antennes 10 et 20 
est comprise entre 30 et 100 micrometres et peut de preference etre 
25 voisine de 40 urn. 

Chaque antenne 10, 20 occupe dans le sens longitudinal du film un 
espace dont la largeur est inferieure a la distance d'ecartement D et qui 
est compris de preference entre 10 et 60 micrometres. 

Comme on I'a represente sur les Figures 1 et 2, chaque antenne 10, 
30 20 peut presenter une forme plus complexe que celle de la Figure 3 et 
peut ainsi presenter une forme de serpentin avec une succession de 
branches paralleles 51, 52, 53, 54 s'etendant dans le sens de la largeur L 
du film 2 et reunies par de courtes portions de liaison 55, 56, 57 
alternativement de part et d'autre du film 2. Ceci permet d'accroftre la 
35 longueur totale de chaque antenne et par son caractere periodique, 
d'accroftre sa selectivity en limitant le nombre des vecteurs d'onde sur 
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lesquels est repartie Penergie injectee, de sorte que I'efficacite de la 
transduction peut etre amelioree. 

Dans Pexemple des Figures 1 et 2, I'ecartement D entre les 
antennes 10, 20 peut etre par exemple de I'ordre de 75 urn et la largeur 
5 Dio, D 2 o de chaque antenne 10, 20 en forme de serpentin dans le sens 
longitudinal du film 2 peut etre par exemple de I'ordre de 50 um. 

Le repliement des antennes 10, 20 en plusieurs branches d'un 
serpentin a pour effet de reduire la bande passante autour de la 
resonance. 

10 Dans le type d'antenne des Figures 1 a 3, la largeur des deux 

conducteurs de masse 32, 33 est considerablement reduite, et les masses 
des deux antennes qui se trouvent disjointes ne sont connectees a la 
masse generate du circuit qu'en des points electriquement tres eloignes, 
pour mieux contrdler la dispersion des ondes de spin. 

15 On donnera ci-dessous quelques indications concernant la 

conception d'un dispositif a ondes magnetostatiques a deux antennes 
coplanaires 10, 20 telles que cedes des Figures 1 et 2. 

La variable initiate est la frequence de travail des ondes 
hyperfrequences. La premiere etape de conception reside dans la 

20 determination du pas des antennes (necessairement accordees sur la 
meme frequence, mais pouvant etre realisees a I'aide de technologies 
differentes). Entre un brin "alter" transversal a I'axe du film, et le brin 
"retour", il existe selon I'axe du film une distance p. qui constitue le pas de 
I'antenne. Ce pas & doit etre egal a 2n divise par le module du vecteur 

25 d'onde Q qui represente I'amplitude des oscillations que I'on souhaite creer 
dans le materiau magnetique. Prealablement a la conception proprement 
dite, une mesure est effectuee des variations de la frequence de 
resonance f 0 en fonction de I'amplitude Q du vecteur d'onde et du mode 
d'onde, la valeur H du champ magnetique de polarisation etant un 

30 parametre. Pour chaque valeur du champ magnetique, il existe plusieurs 
courbes correspondant chacune a un mode d'onde. A partir de la 
frequence, on choisit done un module Q de vecteur d'onde permettant une 
propagation des ondes magnetostatiques dans le film que I'on juge 
acceptable. Le pas de I'antenne en decoule alors par la relation ci-dessus. 

35 En pratique, on peut preferer une autre courbe equivalente, 

representant les variations de la frequence de resonance fo en fonction de 
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la valeur H du champ magnetique de polarisation, I'amplitude Q du 
vecteur d'onde etant un parametre. On obtient ainsi plusieurs courbes 
correspondant a plusieurs modes d'ondes. A partir de la frequence, on 
choisit un mode d'onde permettant de fonctionner avec le pas d'antenne 
5 et le champ magnetique que Ton juge acceptable. 

La deuxieme etape de la conception consiste a determiner la 
distance D entre les deux antennes. Lorsque cette distance D croft, 
I'amplitude de I'onde transmise decroft exponentiellement (amplitude de la 
forme Aoe" D ). D'autre part, I'amplitude de I'onde parasite transmise 

10 directement d'antenne a antenne par I'onde est de la forme AoD" n , cette 
amplitude etant diminuee significativement (par exemple divisee par un 
facteur de I'ordre de 1,5 a 5 ou 10) si Ton interpose entre les deux 
antennes une electrode de masse, reliee a la masse electrique en un point 
eloigne du point ou sont raccordees les masses des deux antennes. On 

IS choisit done dans cette seconde etape quel est le niveau de transmission 
parasite par I'air que Ton tolere (ce qui revient a determiner un seuil de 
bruit acceptable). En s'autorisant ce niveau de transmission parasite, on 
trace sur la Figure 9 une horizontal qui coupe en un point de 
fonctionnement une courbe A dont I'abscisse donne la distance. Pour cette 

20 distance, on peut trouver la valeur de la transmission des ondes dans le 
film, et si elle est trop faible, ameliorer le blindage entre les deux 
antennes avant de reiterer cette seconde etape. On peut egalement 
revenir a la premiere etape en modifiant dans le sens approprie une des 
grandeurs d'entree. 

25 Sur la Figure 9, trois courbes A, B, C represented la transmission 

des ondes en fonction de la distance D entre les antennes 10, 20. 

La courbe A represente la transmission dans le film ferro- 
magnetique 2. 

La courbe B represente la transmission dans I'air, sans qu'aucune 
30 electrode de masse soit interposee entre les antennes 10, 20. 

La courbe C represente la transmission dans I'air, lorsqu'une 
electrode de masse additionnelle est interposee entre les antennes 10, 20. 

La propagation des ondes magnetostatiques dans le film metallique 
magnetique mince 2 depend de I'epaisseur de ce film. Les proprietes du 
35 dispositif selon Pinvention dependent du changement de comportement de 
ce film au voisinage des frequences de resonance magnetique. Au. 
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maximum de la resonance, le comportement magnetique du film est 
comparable au comportement d'un "circuit bouchon resonant" en 
radiofrequences. 

Une troisieme etape de conception consiste a regler la longueur 
5 totale des antennes de telle maniere que celles-ci aient, en resonance, 
une impedance d'entree proche de llmpedance caracteristique des lignes 
de transmission utilisees dans I'application visee (par exemple 50 ohms). 
Cette precaution assure que la puissance hyperfrequence injectee dans la 
premiere antenne est totalement transferee dans le film magnetique et 

10 que rien n'est reflechi. Ceci permet egalement que toute la puissance 
transmise par les ondes magnetostatiques soit transferee a la deuxieme 
antenne sans que rien ne soit reflechi dans le film. On s'assurera 
egalement que les pertes ohmiques dans les antennes restent faibles 
devant la puissance transferee aux ondes magnetostatiques, de maniere a 

15 limiter les pertes dlnsertion. 

En ce qui concerne I'epaisseur du film ferromagnetique 2, on peut 
noter que si la couche depasse une certaine epaisseur (superieure alpjn 
pour le NiFe/Fe), les courants de Foucault augmentent et conduisent a 
une relaxation plus importante. Une epaisseur preferentielle se situe entre 

20 300 et 600 nanometres. A titre indicatif, les dispositifs a YIG ont une 
epaisseur de 5 p,m, et les dispositifs a ferrites de I'ordre de quelques 
millimetres. 

Des resultats satisfaisants peuvent €tre obtenus avec des 
epaisseurs e 2 du film 2 comprises entre environ 250 et 450 nanometres et 

25 de preference de I'ordre de 300 nanometres, qui constituent de bons 
compromis afin d'obtenir un couplage suffisant avec les antennes 10, 20 
sans que par ailleurs les courants de Foucault induits dans I'epaisseur du 
film 2 soient trap importants. 

La Figure 4 montre un mode de realisation particulier d'un dispositif 

30 a ondes magnetostatiques selon I'invention dans lequel on a dispose en 
superposition a un film mince ferromagnetique conducteur 2, par exemple 
en permalloy, non seulement deux antennes transductrices coplanaires 10, 
20 pouvant presenter par exemple la configuration de la Figure 3, mais 
egalement une troisieme antenne transductrice 30 qui est egalement 

35 coplanaire aux antennes 10, 20, presente une configuration qui peut §tre 
similaire a celles-ci et qui est interposee entre les antennes 10 et 20. La 
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troisieme antenne 30 s'etend transversalement sur toute la largeur du film 
2 comme les antennes 10 et 20. 

A titre d'exemple, avec un film 2 de largeur 700 urn, le distance Di 3 
entre les premiere et troisieme antennes 10, 30 peut §tre de I'ordre de 
5 50 urn et la distance D32 entre les troisieme et deuxieme antennes 30, 20 
peut etre de I'ordre de 100 \m\. Ces distances ne sont naturellement 
donnees qu'a titre d'exemples. 

La presence d'une troisieme antenne hyper-frequence 30 permet, en 
combinaison avec les premiere et deuxieme antennes 10, 20, d'effectuer 
10 des mesures de pertes reelles au sein du dispositif et d'en deduire la 
relaxation des ondes, ce qui permet ensuite d'ajuster les valeurs de 
certains parametres du dispositif, telle que la distance entre les antennes 
principales 10, 20. 

Dans le cas de trois antennes 10, 20, 30, une antenne peut §tre 
15 utilisee en emission des ondes magnetostatiques tandis que les deux 
autres antennes peuvent etre utilisees en reception apres des trajets des 
ondes magnetostatiques sur des distances differentes au sein du'film 2. 
Un tel dispositif est done essentiellement utilise dans le cadre de 
developpements ou de mises au point de nouveaux dispositifs 
20 hyperfrequences. 

D'une maniere generate, en mesurant le signal transmis entre deux 
antennes 10, 20, il est possible d'observer directement la propagation d'un 
paquet d'ondes de spin. On peut ainsi mesurer le retard propagatif (At), 
I'attenuation propagative (en comparant I'amplitude transmise a 
25 I'amplitude de la resonance mesuree en reflexion) et evaluer la non 
reciprocity en champ. 

Cette derniere propriete est une particularite des ondes magneto- 
statiques de surface (propagation perpendiculaire au champ applique, ces 
deux vecteurs etant diriges dans le plan du film) : celles-ci sont en effet 
30 evanescentes dans I'epaisseur du film. Elles sont done localisees plus 
particulierement sur une des surfaces de la couche (surface superieure 
dans un sens de propagation, surface inferieure dans I'autre). En 
changeant le sens de propagation (ou en changeant le sens du champ 
applique, ce qui revient au meme), on peut ainsi changer la surface pres 
35 de laquelle se propage I'onde. Or, les antennes transductrices 10, 20 etant 
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situees au-dessus du film 2, elles se couplent mieux a la face superieure 
du film. 

Malgre la relaxation elevee dans les films metalliques, les dispositifs 
selon I'invention permettent d'obtenir des resultats particulierement 
5 avantageux des lors que les antennes sont realisees avec des dimensions 
suffisamment petites et sont disposees avec un ecartement optimise 
comme indique plus haut. 

On decrira ci-dessous divers exemples d'applications du dispositif 
selon I'invention a des dispositifs de traitement de signaux 
10 hyperfrequences. 

On a represents sur la Rgure 5 le schema de principe d'un 
attenuateur commandable par un courant. Dans ce cas, on associe un 
dispositif de base comprenant un film mince ferromagnetique conducteur 
2 et deux antennes transductrices coplanaires 10, 20, tel que decrit plus 
15 haut, a des premiers moyens 5, tels qu'une paire d'aimants permanents 
ou de bobines d'electroaimant, pour appliquer un champ magnetique H A 
transversal dans le sens de la largeur L du film 2. On dispose en outre une 
paire de bobines d'electroaimants 6 pour appliquer un champ magnetique 
H B longitudinal dans le sens de la longueur du film 2. Des moyens de 
20 commande sont associes par exemple aux bobines 6 pour modifier 
selectivement les caracteristiques du champ magnetique H B et par suite 
les caracteristiques du champ magnetique resultant H R agissant sur le film 
2. Les moyens de commande peuvent aussi agir de facon alternative sur 
des bobines d'electroaimant des moyens 5 d'application du champ 
25 magnetique Ha, voire a la fois sur I'ensemble des moyens 5 et 6. 

Dans un tel dispositif attenuateur, la valeur de I'attenuation est ainsi 
determinee par I'intensite ou preferentiellement I'orientation du champ 
magnetique uniforme de polarisation. Comme on I'a indique, un mode de 
realisation simple peut comprendre une polarisation magnetique 
30 transversale appliquee de facon permanente et une polarisation axiale 
variable ajoutee de facon a modifier I'orientation du champ magnetique 
resultant. 

Un dispositif commutateur peut etre realise de la meme maniere, la 
commutation s'operant en coupant completement la transmittivite du 
35 dispositif en se placant hors resonance, comme c'est le cas si I'on 
provoque une rotation de 90° de I'aimantation de la couche, par exemple 
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en interrompant completement Papplication du champ magnetique 
transversal par les bobines d'electroaimant 5 lorsque Ton applique 
simultanement le champ magnetique longitudinal par les bobines 
d'electroaimant 6. 

5 Un dispositif commutateur peut comprendre a titre de variante une 

couche mince de materiau ferromagnetique conducteur 2 ayant plusieurs 
etats stables a remanence (anisotropie cubique) et des moyens 
d'application d'une impulsion de champ magnetique pour passer d'un etat 
stable a I'autre. 

10 L'invention est egalement applicable a des dispositifs de traitement 

de signaux hyperfrequences du type passif tels que des isolateurs ou des 
circulateurs dans lesquels lorsqu'on envoie une onde incidente dans le 
systeme, celui-ci coupe I'onde reflechie. 

La Figure 6 montre schematiquement un exempie de circulateur 

15 pouvant etre realise conformement a l'invention avec un film mince 
ferromagnetique conducteur 40 plan qui, au lieu d'etre lineaire, presente 
la forme d'une couronne. Des antennes transductrices coplanaires 11, 12, 
13 semblables aux antennes transductrices 10, 20 sont reparties autour de 
la couronne 40 et s'etendent transversalement a celle-ci. 

20 On applique un champ magnetique radial dans le plan du 

circulateur. L'efficacite peut etre de I'ordre de 20 dB ou plus. 

Le nombre d'antennes transductrices 11, 12, 13 peut etre egal a 3 
ou etre plus eleve selon les applications envisagees. 

Dans le cas d'un circulateur a trois antennes 11, 12, 13 tel que celui 

25 de la Figure 6, le fonctionnement peut etre le meme qu'avec des 
circulateurs connus utilisant des ferrites, c'est-a-dire qu'un signal introduit 
par I'antenne 11 sera transmis par le champ magnetique rotatif vers 
I'antenne 12 mais pas vers I'antenne 13. Un signal applique par I'antenne 
12 sera transmis vers I'antenne 13 mais pas vers I'antenne 11, etc. 

30 Par son caractere integrable, le dispositif circulateur selon 

l'invention peut etre realise a faible coGt et sous une forme miniaturisee. 

Des isolateurs peuvent etre realises de la meme facon que des 
circulateurs. 

On indiquera a nouveau les differences entre les dispositifs connus 
35 a ondes magnetostatiques dans le YIG ou dans des ferrites et les 
dispositifs a film ferromagnetique conducteur mince selon l'invention, en 
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reference a la Figure 8 qui montre des courbes a et b donnant la pulsation 
£2 en fonction du module de vecteur d'onde magnetostatique k. 

Pour la meme frequence, on a un vecteur d'onde beaucoup plus 
eleve dans le cas des ondes magnetostatiques. 
5 Cette courbe donne la dispersion du materiau pour plusieurs modes 

de propagation, c'est-a-dire la courbe de la pulsation correspondant a 
chaque module de vecteur d'onde magnetostatique. On constate que cette 
courbe a trois branches. La courbe a correspond a un mode 
electromagnetique modifie par les proprietes gyromagnetiques du film 

10 ferromagnetique (on retrouve une relation omega = ck comme pour les 
ondes lumineuses), c'est la branche qui est utilisee pour faire fonctionner 
les dispositifs a ferrites (comme les circulateurs a jonction Y). La courbe b_ 
comporte deux branches. Celle du dessus est cede des ondes 
magnetostatiques. Pour un vecteur d'onde nul, on retrouve une frequence 

15 de resonance non nulle : c'est la resonance ferromagnetique, telle qu'elle 
est utilisee dans le brevet US 4 853 660. A vecteur d'onde un peu plus 
eleve, on retrouve des modes magnetostatiques propagatifs, qui sont 
utilises par les dispositifs a YIG et selon I'invention. 

Dans les circulateurs (dits a jonction Y) connus, a ferrites, le mode 

20 stationnaire electromagnetique impose une longueur d'onde de travail X 
telle que X soit du meme ordre de grandeur que le diametre de la pastille 
magnetique. Ce mode stationnaire electromagnetique impose sans ferrite 
un X superieur a 1 cm, et avec une ferrite, un X variant avec la 
permeabilite magnetique de la ferrite, mais que Ton peut situer autour de 

25 quelques mm. 

A I'oppose, dans un circulateur selon I'invention, le mode 
stationnaire electromagnetique impose une longueur d'onde de travail X 
telle que X soit du meme ordre de grandeur que le pas de I'antenne. A 
titre indicatif, ce mode magnetique pur impose, pour une frequence de 

30 3 GHz un X de I'ordre de 100 urn avec un film magnetique metallique 
d'epaisseur 300 nm. 

On donnera ci-dessous a titre d'exemple en reference aux Figures 
7A a 73 un procede de fabrication permettant de fabriquer des echantillons 
integres comportant des motifs magnetiques tels que le film mince 

35 ferromagnetique conducteur 2 des Figures 1 et 2 et des antennes telles 
que les antennes des Figures 1 a 3. 
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Sur la Figure 7A, on voit une premiere etape dans laquelle une 
couche de Ni 8 o Fe 2 o est deposee par evaporation sur un substrat de verre. 

Sur la Figure 7B, on voit une deuxieme etape dans laquelle les 
motifs magnetiques sont ecrits par la technique de lithographie optlque 
5 positive. Une couche 103 de resine photosensible st deposee sur la couche 
de Ni 8 o Fe 2 o- Un masque 104 est dispose sur la couche de resine 103 et 
I'ensemble est eclaire par une lampe ultraviolette 105 pour degrader la 
resine photosensible 105 dans les zones non protegees par ie masque 
104. Les zones isolees sont ensuite dissoutes. II ne reste de la resine 106 
10 que dans les zones initialement protegees par les motifs metalliques du 
masque 104. 

Sur la Figure 7C, I'echantillon est erode par gravure ionique. 

Etant donne le rapport d'epaisseur entre les couches 102 et 104, le 
film de resine optique restant 106 est encore tres epais au moment de 
15 I'arret du bombardement ionique et doit etre enleve chimiquement. 

La Figure 7D montre le film mince 107 de Ni 8 o Fe 2 o restant a la fin 
de I'etape precedente. 

On depose ensuite une couche d'isolant 108 (espaceur) tel que 
Si 3 N 4 ou SiO de maniere a isoler electriquement les antennes qui vont etre 
20 ensuite deposees au-dessus des motifs magnetiques (Figure 7E). 

Les Figures 7F a 7J montrent les differentes etapes d'une deuxieme 
lithographie optique permettant le depot des antennes. 

A I'etape de la Figure 7F, la lampe ultraviolette 105 eclaire une 
couche de resine photosensible inversible 110 recouverte d'un masque 
25 111 et deposee prealablement sur la couche d'isolant 108. 

A I'etape de la Figure 7G, apres retrait du masque 111, I'echantillon 
est chauffe, ce qui induit une deuxieme degradation de I'agent 
photosensible deja transforme par la lumiere : la molecule obtenue 
devient inhibitrice de dissolution, mais n'est plus sensible a la lumiere. 
30 Tout Pechantillon peut ensuite etre insole, de maniere a rendre tres 
solubles les zones initialement protegees par les motifs metalliques du 
masque. 

A I'etape de la Figure 7H, apres le developpement et attaque des 
zones 113 precedemment protegees par le masque 111, on obtient une 
35 image negative du masque. 
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On notera que lors de I'etape de la Figure 7F, I'absorption de la 
lumiere par la resine pendant la premiere exposition conduit a une 
insolation plus importante de la partie superieure. Cest done cette zone 
qui sera la plus insoluble au cours du developpement de I'etape de la 
5 Figure 7H. La partie inferieure de la resine 110 peut ainsi etre dissoute un 
peu plus pour former un profit avec des tranchees 113 presentant une 
forme evasee vers le bas. 

Les etapes des Rgures 71 et 7J sont des etapes d'un procede dit de 
"lift off' dans lequel on commence par deposer la couche 114, 115 
10 (d'argent ou de cuivre) devant former les antennes au-dessus de 
I'ensemble de I'echantillon. L'echantillon est ensuite plonge dans un 
solvant afin de dissoudre la resine 110 et de ne conserver du materiau 
metallique 114 que sur les zones initialement degagees par les tranchees 
113. 

15 On notera que si les espaceurs 108 sont transparents, les masques 

111 des antennes peuvent facilement §tre alignes par rapport aux motifs 
magnetiques 107. 

D'autres procedes de fabrication de dispositifs hyperfrequences 
integres conformes a invention permettant de realiser des films minces 

20 de materiau ferromagnetique conducteur associes a des antennes 
coplanaires a couplage inductif peuvent naturellement etre mis en ceuvre 
a partir des techniques de la microelectronique. En particulier, le substrat 
1 supportant la couche ferromagnetique 2 peut etre realise a base de 
silicium. 

25 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif integre a ondes magnetostatiques, caracterise en ce 
qu'il comprend un substrat (1), un film mince ferromagnetique (2) 
conducteur, d'epaisseur (e2) comprise entre environ 250 et 450 nm et de 

5 preference de I'ordre de 300 nanometres, ce film mince (2) etant dispose 
sur ledit substrat (1), une premiere antenne transductrice (10) de 
reception de signaux electriques hyperfrequences, disposee parallelement 
audit film mince ferromagnetique (2) a proximity de celui-ci pour creer 
dans ce materiau, par couplage inductif, des ondes magnetostatiques ou 

10 des ondes de spin, et une deuxieme antenne transductrice (20) d'emission 
de signaux electriques hyperfrequences, disposee parallelement audit film 
mince ferromagnetique (2) a proximite de celui-ci pour §tre couplee 
inducdvement et delivrer des signaux Electriques hyperfrequences lors de 
I'arrivee d'une onde magn&ostatique dans le film mince ferromagnetique 

15 (2), ladite deuxieme antenne (20) etant situee du meme oSte du film 
mince ferromagnetique (2) que la premiere antenne (10) de facon 
essentiellement coplanaire a cette derniere. 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que le film 
mince ferromagnetique (2) est en un alliage magnetique dont 

20 I'aimantation a saturation est superieure ou egale a 0,6 T. 

3. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que le film 
mince ferromagnetique (2) est en un alliage magnetique tres doux tel que 
Niao Fe2o. 

4. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
25 caracterise en ce que le film mince ferromagnetique (2) presente une 

largeur (L) de I'ordre de quelques dizaines de micrometres. 

5. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce que la distance (e3) entre d'une part les premiere et 
deuxieme antennes transductrices (10, 20) et d'autre part le film mince 

30 ferromagnetique (2) est de I'ordre de quelques dizaines a quelques 
centaines de nanometres. 

6. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce que la distance d'ecartement (D) entre les premiere et 
deuxieme antennes transductrices (10, 20) est comprise entre environ 30 

35 et 100 micrometres et de preference voisine de 40 micrometres. 
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7. Dispositlf selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, 
caracterise en ce que les premiere et deuxieme antennes transductrices 
(10, 20) comprennent une ame centrale (31) et deux conducteurs lateraux 
de masse (32, 33) paralleles a Time centrale (31) et situes sans contact 

5 de part et d'autre de celle-cl. 

8. Dispositif selon la revendicatlon 7, caracterise en ce que Tame 
centrale presente une largeur de I'ordre de quelques micrometres. 

9. Dispositlf selon la revendication 6, caracterise en ce que chacune 
des premiere et deuxieme antennes transductrices (10, 20) s'etend sur 

10 toute la largeur (L) du film mince ferromagnetique (2) et occupe dans le 
sens longitudinal de ce film un espace dont la largeur est inferieure a 
ladite distance d'ecartement (D) et est compris entre environ 10 et 60 
micrometres. 

10. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 9, 
15 caracterise en ce que Tune au moins des premiere et deuxieme antennes 

transductrices (10, 20) presente une forme de serpentin avec une 
succession de branches s'etendant dans le sens de la largeur (L) du film 
mince ferromagnetique (2). 

11. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 10, 
20 caracterise en ce que chacune des premiere et deuxieme antennes 

transductrices (10, 20) presente une longueur inferieure au quart de la 
longueur d'onde des ondes hyperfrequences. 

12. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 11, 
caracterise en ce que la frequence des ondes hyperfrequences est 

25 comprise entre environ 1 GHz et 100 GHz. 

13. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 12, 
caracterise en ce qu'il est realise de faoon integree avec un substrat (1) 
semiconducteur. 

14. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 13, 
30 caracterise en ce qu'il comprend une troisieme antenne transductrice (30) 

disposee parallelement audit film mince ferromagnetique (2) a proximite 
de celui-ci pour etre couplee indurtivement et delivrer des signaux 
electriques hyperfrequences lors de I'arrivee d'une onde magnetostatique 
dans le film mince ferromagnetique (2), ladite troisieme antenne (30) 
35 etant situee du m§me cote du film mince ferromagnetique (2) que les 
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premiere et deuxieme antennes (10, 20) en etant interposee entre celles- 
ci de facon coplanaire. 

15. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 14, 
caracterise en ce qu'il est applique a un attenuateur ou un commutateur 

5 commandable par un courant et en ce qu'il comprend en outre des 
premiers moyens (5) duplication d'un champ magnetique (H A ) transversal 
dans le sens de la largeur (L) du film mince ferromagnetique (2), des 
seconds moyens (6) duplication d'un champ magnetique (H B ) 
longitudinal dans le sens de la longueur du film mince ferromagnetique (2) 
10 et des moyens de commande d'au moins Tun des premiers et deuxiemes 
moyens (5, 6) d'application d'un champ magnetique pour modifier 
selectivement les caracteristiques du champ magnetique resultant (Hr) 
agissant sur le film mince ferromagnetique (2). 

16. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 14, 
15 caracterise en ce qu'il est applique a un isolateur ou un circulateur et en 

ce qu'il comprend des moyens pour orienter un champ magnetique 
applique au film mince ferromagnetique (2) de telle maniere qu'il y ait non 
reciprocite des premiere et deuxieme antennes transductrices (10, 20), un 
signal d'ondes magnetostatiques n'etant transmis de facon significative 
20 que de la premiere antenne (10) vers la seconde antenne (20). 

17. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il est 
applique a un commutateur commandable par un courant, en ce que le 
film mince ferromagnetique conducteur (2) est en un materiau presentant 
par anisotropic cubique plusieurs etats stables a resonance et en ce qu'il 

25 comprend en outre des moyens d'application d'impulsions de champ 
magnetique pour faire basculer le film mince d'un etat stable a I'autre. 
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= (57) Abstract: The invention concerns an integrated magnetostatic wave device comprising a substrate (1), a conductive ferromag- 
^r) netic thin film (2) arranged on the substrate (1), a first transducer antenna (10) for receiving microwave electric signals, arranged 
^ parallel to said ferromagnetic thin film (2) proximate thereto to generate in said material, through inductive coupling, magnetostatic 
waves or spin waves, and a second transducer antenna (20) for transmitting microwave electric signals, arranged parallel to said 
ferromagnetic thin film (2) proximate thereto to be inductively coupled and deliver microwave electric signals when a magnetostatic 
XCh wave reaches the ferromagnetic thin film (2) said second antenna (10) being located on the same side of the ferromagnetic thin film 
(2) as the first antenna (10) substantially coplanar thereto. 

O (57) Abrege : Le dispositif intggre* a ondes magnetostatiques comprend un substrat (1), un film mince ferromagnStique (2) conduc- 
^ teur dispose* sur le substrat (1), une premiere antenne transductrice ( 10) de reception de signaux 61ectriques hyperfrgquences, disposed 
parallelement audit film mince ferromagn&ique (2) a proximity de celui-ci pour enter dans ce materiau, par couplage inductif, des 
ondes magnetostatiques ou des ondes de spin, et une deuxieme antenne transductrice (20) demission de signaux eiectriques hyper- 
frequences, disposee parallelement audit film mince ferromagn&ique (2) a proximity de celui-ci pour etre couplee inductivement et 
delivrer des signaux electriques hyperfhSquences lors de rarriv^e d'une onde magn£tostatique dans le film mince ferromagn&ique 
(2), ladite deuxieme antenne (20) 6tant situee du meme cot£ du film mince ferromagn£tique (2) que la premiere antenne (10) de facon 
essentiellement coplanaire 6 cette derniere. 
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